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Flembler Trager mit elektrisch leitEahiger Struktur 

Die Erfindung betrtfft einen flewblen Trager mit einer Basisschlcht aus Kunst- 
5 staff und wenigstens elner mit elektrfech leitfahiger Farbe zumindest auf der 
Basisschicht einseitig aufgedruckten, elektrisch leitfahigen Struktur und ein 
Verfahren zum kontinuleriichen Aufdrucken der elektrisch leitfahigen Struktur 
auf den flexibten Trager. 

10 In der Vergangenheit war zur Herstellung gedruckter Schaltungen oder Leiter- 
platten ein Verfahren bekannt, be! dem das Schaltsystem bzw. der Stromkreis 
mit eIner elektrisch leitfahigen Farbe direkt positiv auf elne elektrisch nicht lei- 
tende Kunststoff^Dlatte aufgedruckt wurde, so dass die Dmckfarbe die Funktion 
isolierter Drahte Qbernahm. Zu den bekannten, elektrisch leitTahlgen Farben 

15 gehoren die so genannten «Silberiacke% die im Siebdruckverfahren auf die 
Ratten aufgedruckt wurden. Hierzu wurde den Slebdmcklacken so viel felnes 
SHberpulver zugemischt, bis der angestrebte Leitwert erreioht werden konnte. 

Bekannt sind auch aus mehreren Qbereinander liegenden Follenschichten her- 
20 gestellte Sensoren. Diese bestehen beispielsweise aus einer Polyesterfolie ate 
Baslsmaterial, auf der ein Widerstandskorper aus einem elektrisch leltfShigen 
Widerstandsmaterial In Slebdrucklechnik aufgebracht ist. In Abstand zu dieser 
Basisfolie ist eine elasbsche DeckTolie aus^ beispielsweise Potyoxymethylen, die 
ebenfalls mit einem elektrisch leitfahigen Material als Gegenelektrode be- 
25 schichtet ist und durch Abatandshatter in geringem Abstand vom Widerstands- 
korper getrennt gehalten wird. 

Aus der EP-B-0 129 785 Ist elne Folienpackung als Arznelmlttelbehalter mit auf 
die Folie aulgebrachten Leiteribahnen fflr eine eleklrische Kontakllemng mit ei- 
30 nam Signalgeber bekannt Die Anordnung dient zur Kontrolle der Medlkamen- 
tenelnnahme durch eInen Patlenten* 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. einen fiexibl^n Trgger der eingangs 
genannten Art zn schaffen» der einfach und kostengQnstig hergestellt werden 
kann. Ein weiteres Ziel der Erfindung llegt in der Schafiung eines fiexfblen Tra- 
gers in der Form eines gegen WitterungseinflOsse bestandigen Rachbandka- 
5 bels. Nach einem anderen Ziel der Erfindung soil das Flachbandkabel die Vor- 
teile eines konventlonellen elektrischen Kabels mit verdrillten Stromleftern 
und/oder mit einer elekfaromagnetischen Abschirmung aulweisen. 

Zur erflndungsgemassen Losung der Aufgabe fuhrt, dass die wenigstens eine 
10 elektrisch leitfahige Strulctur zwischen der Basisschioht und wenigstens einer 
Deckschicht aus Kunststoff und jede der gegebenenfalls weiteren elektrisch 
leitfahigen Strukturen zwisohen jeweils zwei aufeinander folgenden weiteren 
Deckschichten angeordnet und die Basisschioht mit der wenigsten einen Deck- 
schicht und jede der gegebenenfalls weiteren Deckschichten mit den angnen- 
15 zenden Deckschichten vert)unden ist 

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemSssen flexiblen Tra-^ 
gers wefst die wenigstens elne Deckschicht wenigstens eine weitere, mit elekt- 
risch leitfahiger Farbe auf der wenigstens einen Deckschicht aufgedruckte 
20 elektrisch leitfahige Struktur auf, und zwischen den elektrisch leitfahigen Struk- 
turen ist jeweils eine elektrisch isolierende Zwischenschicht aus Kunststoff an- 
geordnet 

Bei einer besonders 2weckmassigen AusfUhrungsform ist die wenigstens eine 
25 Deckschicht mit der wenigstens einen weiteren elektrisch leitfahigen StaiKtur 
von der wenigstens einmal um sich selbst gefialteten Basisschtcht mrt der elekt- 
risch leitfahigen Struktur gebildet 

Eine andere bevorzugte Ausfllhrungsfonn besteht darfn, dass der flexible Tra- 
30 ger efngerollt ist 

Bei einer zweckmass^en Ausgestaltung des flexiblen Tragers als Flachband-* 
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kabei sind die elektrisch lertfahigen Sirukturen sich mehrfach kreuzende Leiten* 
bahnen, die in Analogie zu der bekannten Verdrillung von elektrischen Leitem 
eine Reduktion von elektrischen und magnetischen Feldom bewirken. 

5 Die Basisschfcht und die wenigstens erne Dedkschioht Oder bei weiteren Deck- 
schlchten zumindest die von der Basisschicht am weitesten entfemte Deck- 
schicht kdnnen je eine Bemereschicht als Durchfrrttssperre fur Wasserdampf 
aufweisen. 

10 Als Barriereschicht konnen grundsablich alle als Durchtrittssperre fur Wasser- 
dampf geeigneten Sperrschlchten eingeselzt werden. 2u den besonders bevor- 
zugten Barriereschichten gehoren Schichten aus wenigstens einem der Stoffe 
Aluminium, AI2O3 oder SiOx m'rt 0.9 < x < 2, insbesondere 1 ,2 < x < 1 .8. 

15 Ein als besonders robuster, wasserdampfundurchlSssiger und elektromagneti- 
sche Abschirmeigenschaften auiweisender flexibler Trager weist eine Barriere- 
schlcht In Form einer Aluminiumfblie auf, die mit der Basisschicht und der we- 
nigstens einen Deckschicht oder bei weiteren Deckschichten zumindest mit der 
von der Basisschicht am weitesten entfemten Deckschicht verbunden und von 

20 der elektrisch leKfahlgen Struktur elektrisch getrennt ist. Hierbel kann die Alumi- 
niumfolie gmndsStzlich Innerhalb eines mehrschiohtigen FolienvertDundes an- 
geordnet sein. Bevorzugt ist jedoch eine Anordnung. bei der die Alumlniumfolie 
auf der Aussenserte der Basisschicht und der von der Basisschicht am weites- 
ten entfemten Deckschicht angeordnet ist. 

25 

Grundsatslich kann die als Baniereschlcht eingesetzte Alumlniumfolie bei der 
Herstellung des flexiblen Tragers auch als Substrat eingesetzt werden, auf wel- 
ches die Basis- oder die Deckschicht durch erne Extrusionsbeschichtung oder 
als Laokschioht aufgebracht wirdp wobei Im Fail einer Lackschicht eine zweifa- 
30 che Laoldenung bevorzugt vWrd. 

Barriereschichten konnen auch als aus dem Vakuum abgeschiedene Schichten 
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innerhalb oder auf der Aussensette der Baslsschicht und der Deckschicht arv 
geordnet seiris 

Das kontinuierliche Aufdrucken der elektrtsch leitfahigen Struktur mtt e!ektrisch 
5 leitfahiger Farbe auf den flexiblen TrSger aus Kunststoff eirfolgt bevorzugt Im 
Tiefdruckverfahren. Durch besonders tief geatzte oder gravierte Tlefdruckzylin- 
der kann bereits durch eine elnmalige Bedruckung eine Struktur mrt guter elekt- 
rischer Leitfehigkelt erzeugt werden. Zur weiteren Erhfthung dor Leitfahigkeit 
kann die Struktur mehrfach Qberelnander gedruckt werden. Zweckmassiger-- 
10 weise ist dabei der Rand jeder aufgedruckten Struktur gegenuber dem Rand 
der darunter llegenden Stmktur unter Ausbildung einer Stufe zuruckversetzl, so 
dass sich beim Auftragen eJnes elektrisch isoiierenden Lackes auf die Struktur 
ein geglatteter Obergang zwischen der Basis- bzw. Deckschicht und der elekt- 
risch leitfahigen Druckfarbe ergibt. 

15 

Den mit der vorliegenden Erfindung geschaffenen wasserdichten, flexiblen und 
kostengunstig herstellbaren Tragem mit elektrisch lertfahlger Struktur eroffnet 
sIch ein breites Anwendungsgebiet von der Hochfrequenz-Stromubertragung 
mit Flachbandkabeln bis zu Heizmatten in Fussbodenheizungen. 

20 

Weltere Vorteile, IVIerkmale und Einzelherten der Erfindung ergeben sIch aus 
der nachfblgenden Beschreibung bevoizugter Ausfdhrungsbeispiele sowie an- 
hand der Zeichnung; diese zeigt in 



25 - Rg. 1 einen Schnitt durch eine erste AusfDhrungsform eines flexiblen 
Tragers mit aufgedruckter elektrisch leitfahiger Struktur; 
-Fig. 2 eInen Schnitt durch eine zwerte Ausfuhrungsfcrm eines flexiblen 

Tragers mftaufgedmckter, elektrisch leitfahiger Stmktun 
- Fig. 3 eIn erstes Veriahren zur kontinuleriichen Hersfellung eines Flach- 
30 bandkabels mtt sich uberfcreuzenden Leiterbahnen; 

-Fig. 4-6 ein zweites Verfahren zur kontinuierilchen Herstellung eines 
Fiachbandkabels mtt sich kneuzenden Leiterbahnen; 
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den Querschnitt duncJi das Flachbandkabel von Fig. 6 nach deren 
Unie W; 

Bin drittes Verfahren zur kontinuieriichen Herstellung eines Flach- 

bandkabels mrt sich kreuzenden Leiterbahnen; 

eine Schragsicht auf ein elngerolltes Flachbandkabel; 



- Fig, 8 



5 - Fig^ 9 



' Fig. 10 den Querschnitt durch ein zweiadriges elektrisches Kabel mit an 



Fig. 11 elnen Schnrtt durch ein Ffachband kabel mit mehrfach Qbereman* 



Eine erste Ausfuhnjngsform ernes flexiblen Tragers 10 umfasst gemSss Fig; 1 
eine Baslsschicht 12, deren eine Seite mit einer Barrlereschicht 16 aus bei- 
spielsweise einer Aluminiumfolie verbunden 1st, und deren andere Seite mit ei- 
ner elektrisch leitfahigen Struktur 20 in der Form von beispfalsweise elektri- 

15 schen Leiterbahnen aus elektrisch leitender Farbe bedmckt ist Die bedruckte 
Seite der Baslsschicht 12 ist uber eine Zwischenschlcht 13 in Fomn eines Per- 
manentklebars auf beispielsweise Polyurethanbasis mit einer Deckschicht 14 
aus beispielsweise Polyethyten verWebt Die Deckschicht 14 ist auf der der Ver- 
klebung abgewandten Seite ebenfalls mit einer Barrlereschicht 16 in Form einer 

20 Aluminiumfolie verbunden. Die beiden aussen liegenden Alumlniumfolien ver- 
hindern ein Eindringen von Wasserdampf in die Basisschicht 12, In die Deck- 
schicht 14 sowie in die Zwischenschicht 13 und damft ein Vordringen bis zur 
aufgedruckten Stmiktur 20- Gleichzeitig bilden die aussen liegenden Alumini- 
umfblien eine elektromagnetfeche Abschirmung der dazwischen liegenden 

25 elektrisch leitfahlgen Struktur 20. 

Eine in Fig. 2 dargestellte zwefte Ausfuhrungsform eInes flexiblen Trage.rs 10 
weist eine Baslsschicht 12 aus beispielsweise Polyethylen auf, deren eine Seite 
mit einer Aluminlumfbiie als Bamereschicht 16 verbunden ist. Die Basisschicht 
30 12 ist auf der nichf mit der Baniereschicht 16 verbundenen Seite mit einer 
eiektrisch leitfahlgen Struktur 20 in der Form eleklrischer Leiterbahnen aus 
elektrisch leitender Farbe bedmcid, Auf der mrt der elektrisch leitfahlgen Struk* 



diesem angeordneten Flachbandkabel; 



dergedruckten Leiterbahnen. 



10 
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tur 20 versehenen Seite der Basisschfcht 12 ist sine elektrisch isolierende Zwi- 
schenschicht 18 aus Kunststoff, belspielsweise aus Polyethylen, angeordnet In 
gleicher Weise wie die Basfeschtoht 12 ist eine aussenseltig mit einer Alumini- 
umfolie als Barriereschicht 16 ausgestattete Deckschicht 14 aus beispielsweise 
5 Po[yethylen mit einer weiteren elelctrisch lertfahigen Struktur 22 ver^ehen. Eine 
Zwischenschicht 18 aus beispielsweise einem elektrisch isolierenden Kleber auf 
Polyoleffnbasis ist zwischen der elektrisch leitfahigen Struktur 20 der Basis- 
schicht 12 und der weiteren elektrisch leitfahigen Struktur 22 der Deckschicht 
14 angeordnet Ein derartiger symmetrisch aufgebauter Trager 1 0 lasst sich auf 

10 elnfache Weise dadurch erzeugen, dass die Basisschicht 12 entlang einer 
symmetrisch angeordneten Falttinie um 180° urn sich selbst gefaltet wird, so 
dass die Deckschicht 14 mit der Innen liegenden elektrisch leitfahigen Stn^ktur 
22 und deraussen liegenden Aluminiumfolie als Baniereschicht 16 ebenfalls 
von der Eiasisschicht 12 mit der Innen liegenden elektrisch leitShigen Struktur 

15 20 und deraussen liegenden Aluminiumfolie als Bamereschicht 16 geblldet ist. 

Als Material fOr die Basisschicht 12 und die Deckschicht 14 eignen sich neben 
Polyethylen und Polypropylen Insbesondere auch Polyester. 

20 Bel dem in Rg. 3 dargestellten Verfehren zur Herstellung ernes Flachbandka- 
bels 36 mit sich mehrfach kreuzenden Leiterbahnen wird vorgangig eine Kunst-- 
stoRfblie als Basisschicht 12 mit einer Barriereschicht 16 versehen, nachfolgend 
mit einer ersten LeKerbahn 20a aus elektrisch leltfahiger Farbe bedruckt und 
nachfolgend mit einem isolierenden Lack als Isolationsschicht 18 uberiackierL 

25 In gleicher Weise wird eine zweite Kunststofffolie als Deckschicht 14 mit einer 
Bamereschicht 16 versehen und mit einer zweiten Leiterbahn 20b bedmckt Die 
beiden in Rollenform vorliegenden streifenf&rmigen IV/laterialien 26, 28 werden 
so zusammengefuhrt, dass die beiden Leiterbahnen 20a und 20b einander so 
gegenQberiiegen, dass sle sich in L3ng$richtung der Materialstreifen 26, 28 

30 kontinuierilch kreuzen. Die derart 2:usammenge1iihrten FolienstreHen 26. 28 
werden durch eine l-leisssiegelvorrichtung 24 gefuhrt und in dieser unter Bil- 
dung langs laufender Siegelnahta an den Randem der Materialstrelfen 26, 28 
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gegeneinander gesiegelt 

Als Barriereschicht 16 wird bevorzugt eine Alummiumfolie ejngeseM, die mit 
der Ba3is5Chicht 12 bzw. der Deckschlcht 14 extnjsionskaschiert wird. Eine 
5 Heisssiegelung der mrt einer Barriereschicht 16 und einer ©rsten elektrisch leit- 
IShlgen Struktur 20 versehenen Basisschicht 12 gegen die mit einar Barriere- 
schicht 16 und einer zweiten elektrisch leitfahigen Struktur 22 versehene Deck- 
schicht 14 kann belspielsweise uber einen separaten, zwischen die Material- 
bahnen 26, 28 eingelegten, heisssiegelfahigen Kunststofffilm erfofgen. 

10 

Bne Veriahrensvariante zur kontinuieiiichen Herstellung eines Flachbandka- 
bels 36 ist in den Fig, 4 bis 7 dargestellt GemSss Fig. 4 wird zunachst ein IVla- 
terialstreifen 30 bestehend aus einer Basisschicht 12 mit einer Barriereschicht 
16 hergestellt und mit zwei Lefterbahnen 20a, 20b bedruckt. Die beiden Leiter- 

15 bahnen 20a, 20b sind beispielsweise sinusfSnmige Wellenlinten mit identischen 
Dimensionen, die beidseits einer Faltachse f und in gleichem Abstand zu dieser 
parallel zueinander angeordnet sind. Die auf den Materialstrerfen 30 aufge- 
druckten Leiterbahnen 20a, 20b werden nachfolgend mit einem heisssiegelfahi- 
gen. elektrisch isolierenden Lack auf beispielsweise Polyolefinbasis beschrch- 

20 tet Dieses bedruckte und beschichtete Materialband 30 wird gemSss Fig, 5 urn 
die Faltachse fgefeltet, so dass die beiden Leiterbahnen 20a, 20b, wie in Fig. 7 
gezeigt, Qbereinander liegen und sich unter Ausbildung eines regelmSssigen 
Doppefwellenmusters mehrfech kreuzen. In der gefSalteten Lage durchiauft das 
Materialband 30 die Heisssiegelvorrichtung 24 von Rg. 3, in der die Rander des 

25 gefalteten Materialbandes 30 unter Ausbildung von randsfandigen Siegelnahten 
32, 34 kontinulerfich gesiegelt werden. 

Fig. 8 zelgt eine auf dem Grundprinzip des in den Fig. 4 bis 7 gezeigten Verfah- 
rens beruhendes Verf^hren zur Herstellung eines Flachbandkabeis mit einer 
30 VieFzahl Qbereinander angeordneter und sich mehrfach kreuzender Leiterbah- 
nen 20a, 20b. Zunachst wird ein Materialstreifen 30 bestehend aus einer Ba- 
sisschicht 12 mit einer Barrienaschicht 16 hergestellt und mit efner VIelzaht von 
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paarweise einander zugeordneten Leiterbahnen 20a, 20fc> bedruckt. Die paar- 
welse angeordneten Leiterbahnen 20a, 20b sind - wie im Beispiel von Fig. 4 - 
beispielswelse sinusfSnrtige Wellenllnien mit identischen Dimensionen. die 
beidseits je einer Faltachse f und in gleichem Abstand zu dieser parallel zuein- 
5 ander angeordnet sind. Die auf den Materialstreifen 30 aufgedmckten Leiter- 
bahnen 20a. 20b werden nachfolgend mit einem heisssiegelfahigen. elelctrisch 
isolierenden Lack auf beispielsweise Polyolefinbasis beschlchtet. Dieses be- 
druclrte und beschichtete IVIaterialband 30 wird gemass Rg. 8 zickzackformig 
um die Faltachsen f gefaltet. bis alle Leiterbahnenpaare 20a. 20b ubereinander 
10 liegen und sich paarweise unter Ausbildung eines regelmassigen Doppelwel- 
lenmusters mehrfach kreuzen. In dieser mehrfach gefaiteten Lage durchlaufl: 
das Materialband 30 die Heisssiegelvorrichtung 24 von Fig. 3, in der die Rander 
des gefelteten Materialbandes 30 unter Ausbildung von randstandigen Siegel- 
nShten Im Bereich der Fattachsen kontrnulerlich gesiegelt werden. 

15 

Anstelle einer mehrfachen Dberiagerung von sich mehrliach kreuzenden Leiter- 
bahnen 20a. 20b zur Reduktion von stdrenden elektrischen und magnetisohen 
Feldem kann eine IMehrlachQberlagerung beispielsweise auch dadurch erreicht 
werden. dass ein Rachbandkabel, wie in Fig. 9 gezefgL eingeiollt vwrd, 

20 

Bei dem fn Fig. 10 gezelgten AusfDhrungsbeispiel 1st ein Fiachbandkabel 36 mit 
sich mehrfech kreuzenden Leiterbahnen 20a, 20b mit einem herkdmmlichen 
zweiadrigen Stromkabel 38 mit zwel Strom fQhrenden, aus einzelnen Kupfer- 
drahten 40 aufgebauten Stromleitem 42 und einer Kunststoffummantelung 44 
25 verbunden. Das konventionelle zweiadrige Stromkabel 38 ist fiir sehr hohe 
Strome vorgesehen, die zwei Leiterbahnen 20a. 20b des Flachbandkabels 36 
ist beispielsweise fiir Steuerstrdme fn einem Bussystem vo^esehen. 

Zur Erhohung der elektrischen Leit^higkeit kann es notwendig sein, eine elekt- 
30 rische Leiterbahn, wie in Fig. 11 dargesteilt, mehrfach Qbereinander zu dmcken. 
Um eine gute Oberdeckung der Leiterbahn 20a mit einem elektrisch isolieren- 
den Oberzugslack zu erhalten, wlrd jeder Lefterbahnaufdruck 20^ gegenuber 
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dem vorangehenden, daainter liegenden Leiterbahnaufdmck 20n-i etwas 
schmaler gedruckt, so dass ein abgestufter Rand 46 entsteht, der zu einem im 
Querschnift geglatteten und glelchmassigen Lackuberzug 18 fuhrt. 

Obschon In den vorangehenden Beispielen ein Flaohbandkabel jewells nur 2wei 
Leiterbahnen 20a, 20b aulweist, ist die vortiegende Erfindung nicht auf die ge- 
zeigten Ausfuhrungsformen beschrankt sondem umfasst auch Flachbandkabel 
mit einer Vielzahl Strom fuhrender Leiterbahnen, auch mrt unterschfedlichen 
Leiterdurchmessem und Werkstoffen, je nach Anwendungsbereich. 
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PiatentansprUche 

1. FJexibler Trager mit einer Basisschicht (12) aus Kunststoff und wenigstens 
einer mit elektrisch leitfahiger Farbe :zumrndest airf der Basisschicht (12) 
einseitig aufgedmckten. elektrisch leitfahigen Struktur(20), 

daduroh gekennzeichnet dass 

die wenigstens eine elektrisch leitfahige Struktur (20) zwjschen der Basis- 
schicht (12) und wenigstens einer Deckschicht (14) aus Kunststoff und 
jede der gegebenenfalls weiteren elektrisch lertiahlgen Stmkturen (22) 
zwischen jeweils zwei aufeinander folgenden weiteren Deckschrchten an- 
geordnet und die Basisschicht (12) mit der wenigsten einen Decl<schicht 
(14) und jede der gegebenenfalls weiteren Deckschichten mit den angren- 
zenden Deckschichten verbunden 1st. 

2. Rexibler TrSger nach Anspmch 1, dadurch gekennzelchnet, dass die we- 
nigstens eine Deckschicht (14) wenigstens eine wertere, mit elektrisch 
lettfahlger Faibe auf der wenigstens eInen Deckschicht (14) aufgednjckte, 
elektrisch leitmhige Struktur (22) aufwelst und zwischen den elektrisch 
ieitfahigen Stmkturen (20. 22) jeweils eine elektrisch isolierende Zwi- 
schenschfcht (18) aus Kunststoff angeordnet ist. 

3* Rexibler Trager nach Anspruch 2, dadurch gekennzefchnet, dass die we- 
nigstens eine Deckschicht (14) mft der wenigstens einen weiteren elekt- 
risch lelti^higen Struktur (22) von der wenigstens emnnal um sich selbst 
gefalteten Basisschicht (12) mft der elektrisch leiHahlgen Struktur (20) ge- 
bildet Ist. 



4. Rexibler TrSger nach Anspruch 1 oder 2, dadun:^ gekennzeichnet, dass 
der Trager etngen>nt ist 
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5. Flexibler Trager nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die elektrisch leitfahigen Strukturen (20, 22) srch mehrfach 
kreuzende Leiterbahnen sind. 

6. Flexibler Trager nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass die wenigstens eine elektrisch lertfahfge Stoikixjr (20) aus uber*- 
einander gedruckten Tellstrukturen (20nT 20n-i) besteht und jede aufge- 
druckte Staiktur (20n) gegenuber dem Rand der darunter liegenden auf- 
gedruckten Struktur (20n.i) unter Bildung einer Stufe zurOckverselzt ist. 

7. Flexibler Trager nach einem der AnsprOche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Basisschlcht (12) und die wenigstens eine Deckschicht (14) 
Oder bei werteren Deckschlchten zumindest die von der Basisschicht (12) 
am weitesten entfernte Deckschicht ]e eine Barriereschicht (16) als 
Durchtrittssperre fOr Wasserdampf aufweisen. 

8. Flexibler Trager nach Anspruch 7, dadurch gekennzelchnet, dass die 
Barriereschicht (16) eine Schicht aus wenigstens einem der Stoffe Alumi- 
nium, AI2O3 Oder SiOx mit 0,9 < x < 2, insbesondere 1.2 < x < 1.8, auf-- 
weist. 

9. Flexibler Trager nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Barriereschicht (16) eine mit der Basisschicht (12) und der wenigstens ei- 
nen Deckschicht (14) Oder bei weiteren Deckschlchten zumindest mit der 
von der Basisschicht (12) am weltesten entfemten Deckschicht verbun- 
dene und von der elektrisch leit^higen Struktur (20) elektrisch getrennte 
Aluminlumfblie ist. 

10. Flexibler Trager nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aluminiumfolie auf der Aussenseite der Basisschlcht (12) und der von der 
Basisschicht (12) am weitesten entfemten Deckschicht (14) angeordnet 
ist. 
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11. Flexibler Trager nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet. dass die 
Barrlereschicht (16) als aus dem Vakuum abgeschiedene Schicht Inner- 
halb Oder auf der Aussenseite der BasisscWcht (12) und der Deckschicht 
(14)angeordnetist. 

12. Verfahren zum kontinuierllchen Aufdrucken elektrisch leitfahiger Struktu- 
ren (20. 22) mit einer elektrisch leitfahigen Farb© auf einen flexiblen Tra- 
ger (10) aus Kunststoff. dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (10) im 
Tlefdruckverfahren bedruckt wird. 

13. Verfahren nach Anspmch 12. dadurch gekennzeichnet. dass die elektrisch 
leitUhlgen Stnikturen (20. 22) zur Erhohung der elektrischen Leltfahlgkelt 
mehrfach Qbereinandergedrucktwerden. 

14. Verfahren nach Anspruch 13. dadureh gekennzeichnet. dass der Rand 
jederaufgedruckten Stixiktur (20,,) gegenQber dem Rand der darunter lie- 
genden auigedruckten Struklur (20„.i) unter BUdung einer Stufe zurOck- 
versetzttst 
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Zusammenfassung 

B0i einem flexiblen Trager (10) mit einer Basisschicht (12) aus Kunststoff und 
wenigstens einer mit eleWrisch leitfahlger Farbe zumindest auf der Basisschicht 

5 (12) einseitlg aufgedruckten, elektrisch leitfahigen Struktur (20) ist die wenlgs- 
tens erne elektrisch leitfahigen Struktur (20) zwischen der Basisschicht (12) und 
wenigstens einer Deckschlcht (14) aus Kunststoff und jede der gegebenenfells 
weiteren elektrisch leitfahigen Strukturen (22) zwischen jeweils zwei aufeinan- 
der fblgenden welteren Deckschichten angeordnet, und dia Basisschicht (12) 

1 0 mit der wenigsten einen Deckschicht (14) und Jede der gegebenenfalls weiteren 
Deckschichten mrt den angrenzenden Deckschichten verbunden, 

(Rg 1) 
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